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Standar 'ini meliputi syaratsyarat mutu dan carawara pengulian untuk kulit lapis berasal dari kulit 
kambing/domba yang disamak dengan penyamuk nnbau. : 


DEFINISI 


Kulit lanis kumbing'domba adatah Aulir kambeng.domba yang disana nabati diberi warna ataGpun 


tanpa diwarrakan. 


SYARAT-SYARAT MUTU KULIT 


Syarat-syarat 


Kimiawi 
Kadar Air 

Kaular rat tarut 
daku air 

3. Kadar Abu Jumlah 
Ao Kadar Gemuk 

& berajat penyama- 


"- 


kan 
6. pH. 
Physis: 
LL Penyumakan 
1. Tebal 
3, Ketahanan Gosok 
Cat 
2. Kering 
b. Basah 


4. Ketahuan Zwrk 
(Lastibility) 
5. Tegangan Tarik - 
(Tensile strengh) 
6G. Kekuatan r ek 
iregang 


Fs. 


gta” 


Organoliptik 
I. Kerusakan 
2. Neris " 
3. Kulit 
4. Cat Pi 


5. Ketahanan Sobek” 
terus Kagak 
6. Kelentingan 


Nerf 
Pembusukan 
Bekas irisan-irisan 
Lobung-lobang 
Penyakit 

Bekas luka 
Guratan-guratan 


pebtata- 


Klas “I) | Klas WI) 


Maks. i£ Go Maks, IS 


Maks, 6 VI Maks, 6 "1 
Mars. 32 “| Maks 2 1 
8 4 38 1 
Mia 30 Man. 30 
Maks 20 | Maks. 7 
Musak Musuk 
Rata Rata 
Tidak luntur | Tidak — luntur 
Scsua! dengan | Sesuai dengan 
Standar Standar 
Neri tidak pe- | Nerf tdak pe- 
cah cah 
Min. 75 kgjcm? | Min. 75kgjem? 
Maks. 25 W'| Maks, 25 "4 
3Maks. 4 Y | Maks. 10 YX 
"Tidak pecah | Tidak pecah 
hcin dan rata | jicin dan cata 
Tidak gembos, | Tidak gcmbos, 


liat dan Icmus 
Rata tidak pe- 


but dan lemas 
Rata tidak pc- 


cah cah 
Tidak sobek | Tidak sobek 
Liat (Elastic) | Liar (Elusiic) 
Tidak ada | Tidak ada 
naga Sedikit 
Sedikit Agak bunyak 


” 


LAPIS KAMBING/DOMBA 


Klas cilt) | Klas (IV 


Sg 
Maks, 68 MX 


Maks. IS Maks, Ig 
Maks, 6“, 
Maks, 2 HI Muks. 1" 
33X KA 
Min, s0 Min, s0 
Maks. 1.0 | Maks 30 
Masuk Masak 
Rata Ratu 
Tidak luntur | Tidak luncur 
Sesuai denyan | Sesuum dengan 
Standar Standar 
Nerf tidak pe- | Nerf tidak pe- 
cah cah 
Min. 75kgjem3 | Min, 75 kgjents 


Maks. 25 "8 | Maks. 25 “ 


Maks. 15 1 
Tidak pecah, 
licin dan rata 
Tidak gembos, 
liut dan lemas 
Rata tidak pe- 


Maks. 20 X 
Tidak pecah. 
licin dan. rata 
Tidak gembos, 
liat dan lemas 
Rata tidak pe- 


cah tah 
Tidak sobek | Tidak sobek 
Liat (Elastic) | Liat (Elastic) 

Sedikit Sedikit 

ka Agak banyak 
Agak “banyak Banyak 


Banyak - 


— an etas 


-2 


Syarat-syarat Ktas (4) Klas (Ih) | Kias (JlIh Klas (VI 
ea : 

Tempat Cacat: | 
|. Kroupon Tidak ada | Tidak ada Sedikit Asah banyak 
2. Bahu - Sedikit Agak buanyak | Cukup bunyak 
2 Leher Sedikit Agak banyak | Cukup banyak Banyak 
4, Peryi at Cukup banyak : Banyak ag 
5S Ekor Agak banyuk Banyak “- . 


IV. PENGAMBILAN CONTOH 


Jumlah Lembar Kulit Dalam Jamilah Contoh 


Satu Kelompok & 
sanipat —— 50 2 
S1 — 100 3 
101 — 250 | 3 
281 — 500 6 
shi — Bu s 
LM — 2000 10 
21 — keatas 12 


Tempat pengambilan contoh pada lembaran kulit 


Untuk pengambilan contoh guna keperluin pemeriksaan dan pengujian secara kimiawi dan phvsis 
pada lembaran kulit yang diwmbil contoh adalah sebagai berikut - 


GAMBAR 


Penjelasan: K - Kroupen 
Lo. Lekar 


P — Perut 


Untuk pengujian kimia diambil contoh-contoh pada tempat. K. P dan L. Bagi pengujian phvsis 
diambil contoh pada K suja 


Ketentuan luas contoh. 


K 


- D0 x 2 cm 


Berada dalam dacrah Kroupoa yang Ieraknya 5 cm dari garis punggung - AB dan 
12,5 cm dari pangkal ckor. 


5 1 x 35 


Berada dalam dasrah Perut, yang tersetak ditengah bagian perut, San gaus DE ta 
tas bagian kroupon dan perut. 

8 IS Xx $ em 
Beradu pudu daerah leher, yang terletak ditengah-tengah bagian Leher pada garis BE 


batas bagian kroupon dan leher. Bila diperlukan, maka luas dari contoh K, P, dan 
L, dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan. 


V. CARA ANALISIS 


&. 


Cara analisis Kimia 


tu 


Kadas Air 


Untuk penerapan kadar air, ditimbang 5.gram kulit, dikeringkan dalam almari pengering 
pada 100” & 2'C, sampai beratnya tetap.- Hasil kadar air dinyatakan -sebagai prosen dari 
kulit, . a 


Kadar Abu Jumiah 


Dalam cawan porselin, ditimbang contoh kulit sebanyak 3 gram, lalu dibakar dengan 
hati-hati dalam pemanas listrik sampai menjadi arang, kemudian pembakaran dilanjutkan 
dalam tungku sampai abunya tidak mengandung arang lagi. Sesudah ditimbang, maka 
kadar abu dinyatakan sebagai prosen dari kulit 


Kadar Lemuk (Fat) 


Ditimbang 10 grais contoh kulit, lalu disarikan (diekscraksikan) dalam alat penyari menu- 
Cut soxhlet dengan perrolium ether atau tetra sebagai pelarut gemuknya. Lamanya sede- 
mikiaa, sehingga tetra paling sedikit 20 kali naik turun. masing-masing selama 15 & 3 
menit. Sesudah pelarutnya diuapkan, gemuk daiam labu dikeringkantpadaisuhu:100 --. yg, 
schingga beratnya tetap. Hasil kadar gemuk dinyatakan sehagat prosen dari kulit. "Ampas" 
dari kulit yang tidak berisi gemuk lagi, dikeringkan diudara-dan Anna selanjut- 
nya untuk penetapan zat larut dalam air. 5 


Zat larut dalam air 


5 TAP aan an adm 
Ampas dan contoh yang didapat dari pemeriksaan No. J, dimuka. kedalam alat Kook, 
lalu penyarian dikerjakan dengan disuling pada suhu 45”C, sampai terdapat: saci. sebanyak 
U liter. Dari larutan (sari) ini, 50 ml dinasukkan dalam cawan “gelas. ydivapkin dengan 
waterbath sampai kering. lalu dipanaskan dalam almari pengering pada. hustl0o & YC 
sampai beratnya tetap. Maka hasilnya adalah zat larut dulam sair, Sena ratan se- 
bagai pcosen dari kulit. 


Abu tak lacut dalam air (Abu dalam kulit setelah diambil gemuk dan zat larut 


dalam ar) 


Contoh kulit yang sudah diumbil zat larut dalam air menurut pemeriksaan No. 4, ditun- 
bang 3 gram, jalu dibakar menurut pemeriksaan No, 2 sampai menjadi abu. Hasilnya 
dinyatakan sebagai prosen dari kulit. 


Derajat Penyamakan 


Untuk pemeriksaan derajat penyamakan, dilakukan pekerjaan sebagai. berikut : 


smammacmumta ii smu main dana ma 


». 


ada 


a&. Pemeriksaan Nitrogen 


Diimbang contoh kulit sebanyak 600 gram, dimasukkan kedalaw labu Kyeldahl. 
diberi 10 gram Na-Sulfai, 20 mi asam sulfat: pekut. beberap: butir kecil Cu-Sulfat. 
kemudian dipanasi diatas kookplaat Jalaw al.ari asam, hingga menjadi cuiran yang 
germh. Kemudian didinginkan lalu dipindah dalam alat destilasi dan ditambah air. 
diberi Na-hydroksida pekat sampai alkalis berkelebihan, didesiilasi dan amoniak yang 
keluar diterima dalam larutan esan sulfat Kelebihan asam sulfat dititsr kembali 
dengan Na-lIydroksida. Disamping ini juga dikerjakan penitaran blanko yang dija- 
lankan tepar seperti diatas, hanya uduk mempergunakan contoh kuli. Dari penita- 
ran bianko dan penitaran yang pertama damar dihitung kidar Nitrogen (N5 sebagai 
prosen dari kulit yaitu : 4 ml N NaOH — 14 gram Nitrogen 


h. Zat Kulit Mentah 


Zat kulit mentah tidak diperiksa tersendiri, tetapi dihitung dari pendapatan hasil pe- 
ngtapan pemeriksaan Nitrogen 6" tersebut diatas yaitu dikalikan dengan faktor 5,62. 
Maka 9g zat kulit mentah » 5,62 Xx "4 N. 


Cc. 'Tannin terikat 
Tannin terikat udak diperiksa secara langsung, tetapi dihitung dari pendapatan: pen- 
dapatan lainnya, talah seperti berikut : 


"4 Tamnin terikat — 100 92 -— (kadar air 4 gemuk — cal darut dalam air — abu 
tak farut 5 zat kuli mentah? KY. 


d. Ucrajat Penyamakan 


Derajat penyamakan dihitung dari pendapatan tannin terikat dan zat kulit mentah. 


n k Kadar tannin terikat 2 
Derjat 'penyamakan. Kadar zat kulit mentah" 100 


pH.- 


Jika contoh kuli: mengandung temuk 10 S5 atau kurang. maka pengujian pH dapat diker- 
jakan langsung dengan contoh kubi mentah tersebut. Jika kandungan gemuk dalam kulit 
lebih dari 10 "4, maka kulit harus diambil gemuknya tebih dahulu menurut pemeriksaan 
No. 3. Dari contoh kulit ditimbung $ gram, dimasukkan dalam labu Erlenmeyer bersum- 
bat useli, selanjutnya Biberi 100 ml air suling (yaitu 20 Xx berat kulit) yang sudah di- 
rebus dan didinginkan dahulu. Labu Erlenmeyer ditutup. dikocok keras. lalu didiamkan 
selama 4 - IS jam, hanya kadang-kadang dikocok. Sesudah itu farutan diendap 1uangkan 
kedalam gclas pialu dan nH-nya dapat diperiksa dengan pli meter puda suhu kamar. 
Cairan Ialu ditipiskan 1G kali lalu pH-nva diperiksa lagi. Dihisung selisih pH sebelum 
dan sesudah dicncerkan KI kali seperti tersebut diars 


Cara Pengujian Phisis 


Sebelum pengujian Phisis, maka contoh-contoh kulit setelah dipotong menurut bentuknya untuk 


keperluan petan physis, Citempatkan dahulu dalam ruangan yang mempunyai kelembapan 
relative 63 - 67 SC. selama paling sedikit 24 jam. 


Tebal 


Pengukuran dikerjakan puda 3 tempat dengan jarak sama mesibujur pada garis punggang. 
15 cm dari tepinya Gun pada ? tempat pudu bagan perut harus menunjukkan tebal yang 
suma. dan bila ade perbedaan tebal, maka perbedaan tebalnya 0,15 - 0.30 um 

Alat penguxur tebal & dipakai harus memenuhi beberapa syarat-syarat. dapat dibaca 
sampsi Ol mus, dimacter dari kuki dan tandasan OLI! 5 001 inch, tekanan duri per 1 
pound. jika terbaca 0,8 vm dan 20 pounds vxitu tcrduca 4,6 mar. Salah satu alat pengu- 
kur yang memenuhi syarar tersebut adalah txpc “WOBURN” 


k-. 


& 


6. 


Penyamakan 


Potonglah kuli yang hendak diperiksa, terutania pada bagian yang paling tebal sepan- 
jang 45 cm. Jristah pada se: mbarangan tempat J contoh dengan panjang | cm dan lebar 
| mm. Rendamlah potongan itu dalam larutan asam acetat daci 30 94 selama 10 menit 
pada suhu ruangan, lalu lihailuh dengan arah menentang sinar. Bintik-bintik urau lapisitn- 
lapisan yang transparant. bengkak dan putih menunjukkan kura, seimpursanya peaya- 
makan. " 


Ketahanan Gosok 


Ketahanan gosok ini hanya berlaku watuk kulit lapis yang diberi warna dasar atau war- 
na penutup. Pengujian dikerjakan dengun pesawat crouhmeter. Untuk ini dibutuhkan 2 po- 
tong kuli: masing-masing panjang 12,5 cm, leher 5.0 cm. Satu potong ialah untuk pengu- 
jian dengan kain puuh kering yang tidak berkanji dengan ukuran benang 80 « 80 atau halus, 
kunnya dengan kain basah. Kulit dipasang padu crochimeter, pemutaran dimulai hinyya 
Kulit tergosok pada kain putih kedepan dan kebelakang sebanyak 10 kali selama 10 detik 


Kain Sangkar dan diporiksa Wana, 


Pemeriksaan diulangi lagi dengan kain yang baru Jun sudah dibikin basah dengan air 
suling dan diperah hingga berisi 75 - 100 4 air. pekerjaan diteruskan dengan kulit yang 
sepotong lagi. Maka hasil pengujian dinyatakan sebagai berikut : 


32. Baik : Jika tidak atau sedikit sekali luntur dengan kain basah. 


b. Sedang: Jika luntur dengan kain basah, teweni tidak atau sedikit sekali luntur 
Gcagan kain kering. 


€. Jelek 2 Jika luntur dengan Kain kering. 
Ketahanan Zwik (Lastibility) 
Kulit ditekan sambil ditarik pada bagian daging dengan sepotong logam (aluminium) yang 


ujungnya bulat dan bergaris tengah $ mm. Kemudian dilihat apakah cootoh dan nerf 
pecah atau tidak. 


Tegangan Tarik (Tensile Streogth) : 
Kulit dipotong denyan pons hingga dapat bentuk seperti terlihat pada gambar dibawahsini : 
| GAMBAR 5 


1D mm 


Kemudian contoh dipasang pada pesawat penueji tegangan (tensile strength tester), jarak- 
diantara jepitan kurang-lebih 5.0 cm. Penarikan dikerjakan dengan kecepatan kurang-lebih 
25 cm tiap menit, hingga kulitnya putus atau jika dikchenduki hanya sampai retak saja. 
Hasil pengujian dinyatakan sebagai Kg per cm? penampang kulit, 
F 

Tegangan tarik — kg per cin? c dimana F: daya putus dalam kg. 

C: luas penampang kulit di a, sebelum 

ditarik 


Ketabanan Regang 


Pada pengujian kekuatan tarik, regang kulit pada waktu putus dapat Ohio: sebagai 


-prosen dari panjang kulit. 


3 .Cara-Pengujidn Orgunoliptic 


1 


» 


Lt. 


Rt 


La 


N €rf dengan penglihatan mata dengan cara dipcgang. 

Lipatlah kulit dengan bagiun nerf kedalam. Permukaan necf pada tempai lipatan itu akan 
membentuk kerut-kerutan yang disebut retaknya kulit. Necf kulit dikatakan gembos atau 
lepas bila kerut-kerutan yang terbentuk itu kasar, runcing dan jumlah kerut-kerutan 1lap 
1cm2 adalah sedikit. Kulit itu dikatakan liat bila kerut-kerutan yang terbentuk itu halus, 
kecil-kecil dan berjumlah banyak dalam tiap cm?aya. Nerf harus liat pada bagian krowpon, 
leher dan perut. 

Kulit dengan dipegang dan dirasakan. 

Pengujian Kepecahun 


Kulit dilipat dua kali, pertanna membujur kemudian tegak lurus dengan nerl diluar. Meli- 
pat yang kedua kalinya ini dikerjakan dengan.cepat sambil ditekan dengan ibu jari dan 
jari telunjuk, bagian nerf tidak boleh pecah. V 


Kelabanan sobek terus 


Kulit diiris ditengah pada bagian perut melintang panjang irisan & 4 cm dan & | cm dari 
tepi. kemudian diteruskan dengan tangan dua, harus menunjukkan perlawanan yang cukup 
kuat dan serat-serat kulit pada bekas sobekan dijerhatikan. 'Jika menunjukkan adanya 
serat-serat yang panjang. berarti kulit cukup kuat dan jika serat-scrat pendek saja, me- 
nunjukkan bahwa kulit kurang kuat. 


Kelentingan 


Kulit dilipat dua menurut garis punggung dengan bagian nerf disebelah luar. Teruskan 
lab lipatan diantara ibu jari dan jari telunjuk dan geserlah naik turun. Rasakan tekanan 
yang diperlukan untuk melekatkan kedua bagian kulit serta kekuatan uatuk kembali pa- 
Ga bentuk semula, apabila tekanan dihilangkan 

Kulit harus segera kembali kcbentuk semula jika tekanan dihilangkannya menunjukkan 
sifat clastis yang baik dari kulitnya seperti karet. 


VL PENENTUAN KWALITAS 


Dalam perdagangan, kulit lapis kambing dan domba yang diwarnakan atau tanpa diwarnakan di- 
bagi dalam 4 klas A (1), B GI), C (IN), D (IV). Perbedaan klas im didasarkan atas kurangnya luas 
karena adanya kcrusakan-kerusakan. 

Mengingat pada umumnya penggunaan kulit lapis ini untuk pelapis, maka Juas kerusakan tidak ha- 
nya berdusarkan jumlah luas bagian yang rusak saja. letapi juga termasuk bagian yang tidak rusak, 
diuntara 2 bagian yang rusak yang jaraknya kurane dari & eni, 


Dasar penilaian kerusakan adalah sebagai berikut : 


8. 
P3 
3. 
3. 


Jenis kerusakan 

Benyaknya kerusakan 

Ringan dar beratnya kerusakan 
Lokasi kerusakan 


1. Jenis kerusakan 


Id 
Ie 
Ir 
1.4. 
1.5. 
1.6 
4, 


Pembusukan karena bakteri-bakteri pembusuk. 

Bekas irisan-irisan pisau sayat yang mendalam terpadat pada umumnya pada bagian daging. 
Lobang-lobang disebabkan karena pengerjaan mekanik. 

Cacat-vacat disebabkan karena penyakit. 

Bekas luka-luka. banyak terdapat pada bagian nerf. 

Garutan-garutan vang berada pada bagian nerf 

Verus (urat darah), cacat ini pada umumnya terdapat pada kulit yang kurus. 


Klus Kerusakan 
Yang termasuk kerusakan : 


« Berat 


Pembusukan-peimbusukan dari bakteri pembusuk, nerl dapat terkupas scbamian atau 
seluruhnya, 


2 Bekas irisan pisau yang mendalam, tembus pada bagian nert. 
3 Lobangslodang disebabkan karena pengerjaan mekanik. 
bh. Agak Berar 


| Cacat sang ditimbulkan dari penyakit yany meninggalkan bekas pada kulitnya. Te- 
rutama penyakit pokken dan penyakit kuli: disebabkan dari lalat hypoderma bovis, 
2. Bekas luka. lecet dan lain sebagainya yang sering terdapat pada bagian ncri. 


Garutan yang ialus terdapat pada bagian nerf. 


Verus lurat darah). cacat ini terdapat pada kulit yang kurus dan tampak pada nerf 
atau daging. 


Banyaknya Kerusakan 


Mutu kulit sangat dipengaruhi olek banyak sedikitnya kerusakan dibandingkan dengan luas- 
nya kulit. 


Ringan dan Beratnya Kerusakan: 
Ringan dan beratnya kerusakan. dapat membawa akibut turunnya mutu kulit 
Lokasi Kerusakan 


Tempat dimana kerusakan itu terdapat pada kulit. berpengaruh pada kulitnya. ditempat yang 
penting atau kurang penting. 


Penentuan Mutu 
Mutu kulit dapat ditetapkan dalam & klas sebagai berikut : 


Klas Kerusakan Maximum Keteranpuan 
Ls) Aa X | Kerusakan tidak hanya meliputi jenis dan tempat- 
(tu) 10 nya kerusakan. tetapi termasuk keriput yang men- 
tt) 15 & dalam pada bugian perut, ketiak dan leber. 
tv) 3 20 Ka 


Kulit yang termasuk dalam 
Klas (1) 
Luas kerusakan, tidak boleh lebih dari 4 4 dihitung dari luas kulit 
a. Tidak boleh ada kerusakan dari bakteri pembusuk. 
b. Kerusakan hanya ringan saja. 
C, Kerusakan tidak boleh berada pada tempat yang penting 
@. Struktur kulit baik dan padat. 
Kias (IP) up 
Luas kerusakan paling banyak 10 &£ dihitung dari luas kulit 
a. Kerusakan-kerusakan disebabkan dari pembusukan-pembusukan tidak diperbolehkan ada. 


Yi. 


Vu. 


b. Kerusakan hanya ringan saja. 


C. Kerusakan boleh berada pada tempat yang scdikit penting. 
d. Struktur kulit baik dan padat. 


Klas JII) 
Luas kerusakan paling banyak 15 Y dihitung dari juas kulit. 
4. Kerusakan yang berat boleh ada pada tempat yang kurang penting. 
b. Kerusakan yang agak berat boleh terdapat pada kulit ditempat yang agak penting. 
c. Kerusakan yang ringan boleh berada pada tempat yang penting. 
d. Struktur kulit sedang, tak boleh uda tempat yang mengeras. 
Kias (IV) 
Luas kerusakan paling banyak 20 & dihitung dari luas kulit 
2  Diperbolehkan adanya kerusakan-kerusakan yang berat. 


b. Kerusakan-kerusakan yang berat diperbolehkan uda pada tempat yang penting 
€. Struktur kulit kurang baik, tipis. 


Catatan: - 
Yang dimaksudkan tcmpat yang penting. sedikit penting dan kurang penting adalah sebaga 


berikut : 

A5  Kroupon : tempat pening 

B & Bahu 1 sedikit pening 

& xi GAMBAR 
Cm Leher : kurang penting 

D -— Perut | kurang penting k 

E — Ekor 1 kurang penting 


PENGUKURAN 


Didalam perdagangan cara penjualan. didasarkan aws luasnya kulit, luas dinyetakan didalam satua: 
kaki persegi. 1 kaki persegi — 9,29 cm3 


PENGEPAKAN 


Tiap pak terdiri duri 20 lembar yang dilerakkan pada bagian yang terbawah adalah kulil yang pa- 
ling luas, dengan bagian nerf disebelah utas, jadi bagiin daging menjadi bagian luar. Sedangka: 
yang Jain sejumlah 1 lembar diletakkan diatasnya dengan harian nerf disebelah bawah. 
Tumpukan ini selanjutnya maulei dari bagian lehernya digulung melintang dari garis punggungny. 
dan selanjutnya diikat dengan tali supaya gulungannya tidak lepas. Tiap gulungan terdiri dari kulit. 
kulit tebalnya. klasnya dan kwalitasnya sama dan pada uap-iap lembar kulit pada bagian daging 
nya diberi cap dagang. ukuran luas daiam kaki dan klasnya. Kemudian tiap-tiap gulungan dibc: 
label vang menyebutkan klas. kwalitas. jumlah lembar dan ukuran luas tiap-tiap lembarnya seri: 
jumlah luas dari 20 lembar kulit itu. Gulungan yang telah cerikai, dibungkus dengan kerias yani 
tidak mudah sobek atau dimasukkan dalam kantong-kantong plastik untuk menglundarkan kerusa 
kan kulit pada waktu transpor. Untuk pengiriman jarak jauh perlu dipergunakan peti kayu denga: 
ukuran dalam : 

— panjang: S5 cm. 

— tebar : 48cm. 

— dalam 1 Sh cm. 


Frap neo dus sedemukias bnyak yulungan-gulungan sampar mencapai berat brutio & 100 kg. 


Pada perinya perlu dibea tulisan 


A ham 


Pemesan 


Nemor Peiinya. 


IX. DAFTAR OBAT-OBATAN-CHEMICALS 


Untuk unulisa kimia dan phssig 


Io Asem Chlonda 8. Na-sulfar 

2. Amunium Oksak 2. Cu-sulfar 

A Nu- Diphospst 3. Na- Hidcoksida 

IL Petroleum -ether atau teira 9, Amoniak 

atau atul-caer 10. Asam asciat 
5. Asam Sulfai 
No DAFTAR ALAN-ALAT/PESAWAYT UAN MESIN 
A Alucatat uGuna yang diperlukan untuk analisa kimia 

u Instrument. pesawat/alat 
IL. Almari pengeras toveni 5. Grading mili 
2 Tungku (Furnacei 6. Pemanas listrik (kookplaat) 
Bo Balanse anaanis Dpt :neter/kertas pH 
book | am KN. Peranas Air (water-bath) 

h. IIasevare 


( 

I. Cawan gelas 
2 Crust porselir 2 pkuina 
Late Ertersecser aan Labu 
Erlenmever wiup :sah 
Gelas piala 

B wrp, 

Pipet yondok dan ukuc 
Gelas ukur 
Eksikauryur 


SOm 


» 


9. Pengaduk kacarptarina 

10. Botol-botol reagensia 

Il Labu Ukur 

12. Corong 

13. Soxhlet 

14. Kacau Arloji 

!5, Labu Kjeldahl lengkap dengan 
alat destilasinya 

16. Labu Koch dengan aspiratornya. 


B.— Alatbulat utama, mesin-mesin yang dipergunakan pada pengujian physis 
Alatwalat untuk conditioning kulit dengan kelembaban 63-67 Y R.H. 


Sa SAYAP 


Hygroincter dun Thermometer 


Mesin penguji tegangan tarik (Tensile strcngth tester) 


Pesawat penyu tahan gosok cat (Crock 
Alat pengukur tebal kulit 
Alat pengukur luas 


meter) 


Batang aluminium dengar ujung bulat. diumeter X mm (Key - tester) 


Pixae 
Tabung gelas 


STRUKTUR ORGANISASI 


DEWAN STANDARDISASI NASIONAL 


Ketua 
Wari Kuas | 
Watu) Ketua Hi 
Seeretare 
Anggota 


Menteri Negara Kurt dan Ternoloa 

Menten Perincumnan 

Menteri Peroaangan 

Deputi Ketua LIPI 
Dedaremen Perindwnan 
Orpartemen Perdemanga 
Denastemen Kesehatan 
Departersen Perunun 
Departemen Kehutanan 
Departemen Tenaga Kerja 
Departemen Pekeraan Umum 


Deparamen Perumbaran dan Koeng 
| Depariemen Pehubungan 
'0— mentor bbengeeaekabamkamgaaa | manah anta 
Berang naa Haa kan nyai 
11. Badan Kengtapan dan Penemuan Teriwdun 
12 Badan Tenaga Atum Nesenat 


PELAKSANA HARIAN DEWAN 


Ketua 


Wait Ketua Il 
Aragota 


1 Sesactana DSN 
Walut Kesua h « 


Anggota DSN den Deparemen Perundustnan 
Anggota DSN dan Depanemen Perdagangan 
Antgota dan Urparemen Kesehatan 

Anggota Jar Yeyartemen Peranua 

Angzota (tar Departemes Tenaga Kena 
Anggota Car Hadan Penghajan dan Penerapan 
Teknolop 


— 


MERTA KEn para 


ag 
PEMMINAAN Sat na UEA 


BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN 
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4 
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 
Telp: 021-574 7043, Faks: 021- 5747045, e-mail : bsn@bsn.go.id 


sEYIISJOwOYIp anjun Yep!) UEP INS SaSXY O1ISgOM Ip UpSueAeuad ynjun jengip juj Jepuejs Ado» “jeuojseN IsesipJepuejS uepeg e)dj) YEH, 


